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© Alterungsbestandige Pacfcstof fbeschichtungsmasse mit Kaltsiegeleigenschaf ten. 

<g) Eine alterungsbestandige PackstotTbescruchtungs- 
. masse mit Kaltsiegeleigenschaften, im wesentlichen 
bestchend aus einer Abmischung axis Naturkautschuk 
(Latex) und Vinylacetat-Mono-, Co- oder Terpolymer im 
Gewichtsverhaltnis von 8 : 2 bis 2 : 8, gegebenenfalls unter 
Zusatz von bis zu 20 Gew.-% mikronisierter pyrogener 
Kieselsaure (Si02) sowie die Applikation dieser Masse in 
Form einer wasscrigen Dispersion durch Walzenauftrag 
auf Papier, Aluminium, Kunststoff oder Kombinationen 
dieser Materialien und die Verwendung des beschichteten 
Materials zur Verpackung von Nahrungs-, Genuss-, Arz- 
nei- oder kosmetischen Mitteln, wobei die Bescbichtung 
zum Verschliessen durch Anpressen erfolgt, werden 
beschrieben. 
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PATENTANSPRCCHE 

1 . Alterungsbestandige Packstoflbeschichtungsmasse mit 
Kalfciegeleigenschaften, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
eme Abmischung von Naturkautschuk mit mindestens einera 
Polyvmylacetat-Homo- oder Copolymerisat im Gewichtsver- , 
haitnis von 8:2 bis 2:8, auf die Trockenmasse bezogen, ent- 

2. Packstoffbeschichtungsmasse nach Anspnich 1 
dadurch gekennzeichnet, dass sie-als Polyvinylacetat das 
Homopolymerisat enthalt. 

3. Packstoffbeschichtungsmasse nach Anspnich 1 '° 
dadurch gekennzeichnet, dass sie als Polyvinylacetat ein 
Polyvinylacetat-Copolymerisat mit einer der Zusatzkompo- 
ncnten Vinylchlorid, Vinyllaurat. Maleinsaureester, Ethylen 
enthalt. 

4. Packstoffbeschichtungsmasse nach Anspnich 1 
dadurch gekennzeichnet, dass sie als Polyvinylacetat ein 
Polyvmylacetat-Terpolymerisat enthalt. 

5. Packstoffbeschichtungsmasse nach Anspnich 1 
dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Gemisch von St'offen 
der AnsprQche 2 bis 4 enthalt 

6. Packstoffbeschichtungsmasse nach einem der Anspril- 
che I bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Masse bis zu 20, v 
voizugsweise 4 bis 7 Gewichtsprozente mikronisierte pyro- ' 
gene Kieselsaure (SiOi) enthalt. 

7. Verfahren zur Herstellung einer Packstoflbeschich- " 
tungsmasse nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rohstoffe in Form von wassrigen 
Dispersionen untereioander abgemischt werden. 

8. Verfahren zur Applikation der Packstoffbeschich tunes- M 
masse nach einem der AnsprOche t bis 6 auf bahnfannige 
Matenahen, dadurch gekennzeichnet, dass der Auftrag auf 
das als Packstoff vorgesehene bahnfannige Material aus 
Papier, Aluminium, Kunststoff oder Kombinattonen aus die- 
sen Matenahen durch ein Walzenauftragsverfahren vollfla- M 
chig oder faconniert auf einer oder auf beiden Seiten mit 
einer BeschichtungsstSrke von 1 bis 15 g/m l erfolgL 

9. Verwendung von mit Packstoffbeschichtungsmasse 
beschichteten bahnfermigen Materialien, hergestellt nach 
dem Verfahren nach Anspnich 8, dadurch gekennzeichnet, „ 
dass das Matenal ab Rollen oder Zuschnitten zam Verpacken 
von Gotem eingesetzt wird, wobei die Beschichtung zum Ver- 
schhessen der Verpackung durch Anpressen bemrtzt wird 



hensis hefert. Der Naturkautschuk hat sich wegen seinen 
struknirellen und mechanischen Eigenschaften als Basisroh- 
stoff zu diesem Zweck sehr gut bewahrt; ihm haftet jedoch 
der schwerwiegende Nachteil an, dass die daraus hergestell- 
ten, getrodmeten Rime nicht alternngsbestandig sind Die 
physikalisch-chemische Struktur dieses Nahirproduktes ist 
nicht in alien Teilen bekannt; sie ist auch gewissen Schwab 
kungen unterworfen. Deshalb konnte nichtun voraus geTrt 
werden, auf welche Weise die AlterungsbestandiSS- 
massigverbessert werden konnte. "zwecK 
Es ist Terrier bekannt, den Naturkautschuk mit syntheti- 
schen Polymeren abzumischen, urn technisch verwendbare 
Kaltsiegelmassen zu erzeugen. Die bisherbekanntgeworde- 
nen Matenalien weisen aber alle die erwahnten Nlchteile 

Versuche haben aberraschenderweise gezeigL dass die 
genanutenNachteHedergeriiujenAlter^^ 
mmiert werden k6nnen, wenn der Naturkautschuk S ^ornT 
emer wasserigen Dispersion abgemischt wird mite£er W ™ S e- 
ngen Dispersion aus Vinylacetat. Dabei kann das Vmylacetot 
als Homo-, Co- oder Terpolymer allein oder in Abmffi 
gen emgesetzt werden. Als Co- und Terpolymer-Kompown 
vinvE n I !r C ! , j nsbesondere geeignet: Vinylchlorid! 
Vinyllaurat, Maleinsaureester und Ethylen. Vinylacetat- 
Homopolymer-Dispersion allein crgibt mit dem Naturlatex 
zusammen einen relativ «trockenen» Film mit mSssiser Kl^K. 
kraft Durch die genannten Zusatze konnen^e fS 
ger eingestellt werden. So ergibt beispielsweise eineAbS 
schung aus Naturlatex mit VinyIac*tat/EthyIen-Copolymer 
einen weichen Film, der sich insbesondere far dieAppUkT 

A«f h)* w tSa, ii endC T ^ermaterialien besonders eignet 
Auf diese Weise kSnnen auch extrem weiche Kaltsieeelmas 
sen erzeugt werden. ohne dass Gefahr bestehtTdass eta 

d " Alterungsschutzmittel auf das Lebens- 
i nuttel ubergehen kann, da keine chemisch nicht gebundene^ 

verMeiben 0 m WeSentUcher Mcn & to getxoctaeten Fito 

Gegebenenfalls kann mikronisierte, pyrogene Kieselsaure 

sees Etr-r ein Vert,,ocke ° sRcJSbSS?" 

(Verkleben der Windungen untereinander, so dass das Abwik- 
keln erschwert oder verunrndglicht wird) zu venneiden. 



BESCHREIBUNG 
Die vorhegende Erfindung betrifft eine altenmgsbestSn- 
dige Packstoffbeschichtungsmasse mit Kaltsiegeleigenschaf- 
ten, das Verfahren zu ihrer Herstellung. das Applikationsver- 

£SSV Hir K ah K nfCn ^f ^"alien ^ die VerwenduSg der " 
damit beschichteten Matenalien. 

i ?' bckannt . Pa^stoffe mit kaltsiegelnden Massen zu 

• n '3° daS L d '!! e durch b,osses Gegeneinanderpres- 
sen i miteinander verklebbar sind. Solche Packstoffe werden 
msbesondere for das Verpacken warmeempfindlicher Goter * 
verwendet Sie erlauben ttberdies erhohte Abpackleistungen, 
daderSiegelvorgangpraktischzeitunabhangigerfolgt. 
«fciif bekann * en Kaltsiegelmassen weisen aber eine 
sehr kurze Lagerstabilitflt sowohl der Masse als Rohstoff als 
auch im applizierten Zustand auf. Diesem Nachteil wird zu 60 
begegnen versucht durch Zumischen von Alterungsschutzmit- 
tel^ die jedoch im Sinne der Lebensmittelgesetzgebung uner- 
wflnscht sind. da sie oder ihre Abbauprodukte in das FOUgut 
migneren kdnnen; ausserdem verteuem sie den Packstoff 

Es«t bekannt, dass zur Herstellung von Kaltsiegelmassen * $ 
naufig ein Latex auf der Basis von Naturkautschuk eineesetzt 
wird, wie ihn beispielsweise die Pflanzengattung Hevea brasi 



Beispiel 

.J* 75 Gewichtsteaen Wasser werden 7.5 Gewichtstefle 
i mikronisierte, pyrogene Kieselsaure unter starkem ROhren 
cuspergierL 

VttoS&EZE ° efaSS Werden 135 Gewichtstefle einer 
Polvyinylacetat-Dispersion unter standigem Rflhren mit 165 
Gewichtsteilen Naturiatex-Dispersion vermischt und 
veSJnt SCnd ^ MiSChUD8 100 Gewichtsteilen Wasser 

Am Schluss wird die dispergierte Kieselsaure zugegeben 
Mit dieser Kaltstegelmasse wird eine PackstofTbahn, z.B 
AJumm.umfoLe, in einem derbekannten Rasterwalzen-Auf- 
togsverfahren volKlachig oder partiell beschichtet, so dass 
dieBeschichtungsmenge, bezogen auf trockene Substanz, 
3 bis 5 g/m 1 betrSgt 

ten f uf r . beschichtete Kaltklebefilm wies folgende Eigenschaf- 

- gutes Haftvermdgen auf dem Packstoff 

- keinVerblockenderPackstoffrolle 

- gute Gleiteigenschaften auf schneUaufenden Verpackungs- 
maschinen (Leistungen bis Ober 500 PackungenAIinute) 

- dichte, festverschlossene Siegelnahte 

- wesendicb Iflngere Lagerbestandigkeit des beschichteten 

f^f ^*l a ? S blsher flbUch (uber 1 Jabl - b wher hachstens V4 
Jahr), d.n. kerne Vergilbung, keine Verharzung, keine 
Geruchsentwicklung. 
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Compsn. with cold-sealing properties for coating packaging material - 
comprises mixt. of natural rubber and vinyl] acetate homo-or co-polymer 
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Zusammenfassung von CH664971 

Compsn. (I) comprises mixt. of (A) natural rubber, and (B) at least one homo- or co-polymer of vinyl 
acetate, in wt. ratio 8:2-2:8 on wt. of dry (I). - 
Also claimed is prepn. of (I) by mixing together aq. dispersions of (A) and (B) f and application of (I) at 
1 -5 g/aq. m by rollers on one or both faces of sheet material of paper, Al, and/ or plastics to be used as 
packaging, over entire surface or as pattern. 

(B) may be a homo-polymer, a copolymer with vinyl chloride, vinyl laurate, a maleate ester, or ethylene, 
a terpolymer, or a mixt. of homppolymer, such as a copolymer, and a terpolymer. (I) contains up to 20, 
partic. 4-7, wt.% micronised pyrogenic Si02. 

USE/ADVANTAGE - Used for coating packaging material in sheet form; partic. coated sheet material, 
obtd. by applying (I), is used from rolls or sections to package goods, the coating being used to seal 
the pack through pressing . (I) is resistant to ageing, does not contain anit-ageing agents which, as 
such or their degradation prods., might migrate into packaged foodstuffs and which add to cost, nor 
plasticisers which might also migrate. 
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